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Beschreibung: 

I 

Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, die Bildung von Flecken auf der Hulle von 
Zigaretten zu vermeiden. 

5 

Die Kaufer von Zigaretten betrachten das fleckenlos wei&e Aussehen einer Zigarette 
als Hinweis auf die Qualitat. Auch wenn diese AufTassung nicht unbedingt richtig ist - in 
feuchtwamnem Klima konnen Zigaretten auch nach kurzer Lagerung Verfarbungen 
aufweisen, welche den Rauchgeschmack nicht beeintrachtigen - haben sich die Her- 
10 steller nach den EnA^artungen des Marktes zu richten. 



Die Fleckenbildung auf Zigarettenpapier \aCA sich dadurch erklaren, dad an den 
Kontaktstellen zwischen Papier und Tabakteilchen geloste Tabakinhaltsstoffe das 
Papier durchdringen konnen, da dieses sowohl pords wie hydrophil ist. 

15 

Es ware vorstellbar. die Fleckenbildung bei Zigarettenpapier herabzusetzen, indem 
dieses mit irgendwelchen Substanzen beschichtet wird, welche das Papier vollig 
undurchlassig machen. Solche Beschichtungen wurden vorgeschlagen, um ein 
rasches VerlQschen abgelegter Zigaretten zu bewirken. Um den Gehalt verschiedener 
20 Rauchinhaltsstoffe kontrollieren zu konnen, ist der Zigarettenhersteller im allgemeinen 
jedoch an einer gewissen Luftdurchlassigkeit des Zigarettenpapiers interesslert. Das 
Problem besteht somit darin, einerseits das Papier fur Luft durchlassig zu halten, 
andererseits die Durchlassigkeit fur geloste Zigarettenbestandteile herabzusetzen. 



25 In US-A 5,143 099 ist zur Losung des Problems vorgeschlagen worden, die Zigaret- 
tenhulle durch zwei Lagen Papier zu bilden, wobei die innere Hulle sehr hohe Permea- 
bilitat aufweist, damit die Gesamtpermeabilitat hinreichend hoch bleibt. In diesem 
Zusammenhang wurde bereits die Mdglichkeit enA/ahnt, die innere Hulle durch Zugabe 
von 0,5% Alkylketendimer wasserabstoBend zu machen. 

30 

Der Erfindung liegt gegenuber dem enA/ahnten Stand der Technik die Aufgabe 
zugrunde, die Verwendung von zwei Lagen Papier uberflussig zu machen. und zwar 
mittels eines Impragnierstoffes, welcher unschadlich ist und den Rauchgeschmack 
moglichst wenig verandert. Zur Losung dieser Aufgabe wird erfindungsgemaS eine 



2 

ZigarettenhCille aus Papier mit wasserabstoBender Impragnierung vorgesehen, welche 
dadurch gekennzeichnet ist, daU das Impragniermittel ein Zellulosederivat ist. Eine 
derartige Impragnierung setzt die Permeabilitat herunter. Auch wenn diese auf einenn 
fur den Zigarettenhersteller hinreichend hohen Wert gehalten wird, verhindert jedoch 
5 die vorgeschlagene Innpragnierung weitgehend das Durchdringen farbender Substan- 
zen zur AuBenseite der Hulle. 

An sich erfullen verschiedene Zellulosederivate die gestellten physikalischen 
Bedingungen hinsichtlich Lufldurchlassigkeit und Wasserundurchlassigkeit des imprag- 
10 nierten Rapiers, beispielsweise hinreichend hoch derivatisierte Zeliuloseether und 
Zelluloseester (z.B. Nitrozellulose). Bevorzugt wird jedoch Ethyizellulose, da diese mit 
Sicherheit unschadlich ist - sie entspricht der deutschen Tabakverordnung - und den 
Rauchgeschmack praktisch nicht verandert. 

15 Weitere Einzelheiten der Erfindung werden anschlieBend anhand von Vergleichsver- 
suchen diskutiert. 

Zigarettenpapier mit einem Fl^chengewicht von 26 g/m^ wurde im Tiefdruckverfahren 
mittels einer Beschichtungswaize mit Zelluloseazetoproprionat (CAP) oder mit Zellu- 
20 loseazetobutyrat (CAB) oder mit Ethyizellulose (EC) beschichtet. Die Auftragsmenge 
betrug etwa 0,7 g/m^. Mit dem so hergestellten Zigarettenpapier wurden Zigaretten 
hergestellt. 

Zur Prufung auf ihre Fleckenanfalligkeit wurden die Zigaretten in verpacktem und 
25 unverpacktem Zustand entweder bei 20*'C und 60% rel. Luftfeuchte oder bei 30**C und 
80% rel. Feuchte gelagert. Die Fleckenuberprufung (jeweils 100 Zigaretten) erfolgt 
sofort nach Erzeugung sowie nach 24 und 48 Stunden. Ausgewertet wurde nach 
FleckengroBe und Anzahl, Qber eine Gewichtung wurden die Ergebnisse in ein 
Punktesystem uberfuhrt. 

30 

Die Auswertung ergab folgendes Ergebnis: 



Beschichtung mit 0,7 g EC 572 Punkte 

Beschichtung mit 0,7 g CAP 223 Punkte 

Beschichtung mit 0,7 g CAB 77 Punkte 

5 

Obwohl ethylzellulosebeschichtetes Papier vergteichsweise starke Fleckenanfalligkeit 

(hohe Punktezahl) zeigte, wurde die weitere Entwicklung mit diesem Material durch- 
» 

gefuhrt, da bei CAP und CAB eine unerwunschte Veranderung des Rauchcharakters 
festgestellt wurde. Immerhin war ja auch bei Verwendung von EC-beschichtetem 

10 Papier im Vergleich zu unbeschichtetem Papier zunachst eine wesentlich geringere 
Fleckenhaufigkeit festzustellen. Nach etwa einem Monat zeigte sich jedoch bei den mit 
EC beschichteten Papier hergestellten Zigaretten kleine dunkle Flecken, wahrend bei 
solchen mit unbeschichtetem Papier groBere gelbe Flecken auftraten. Dies legte die 
Vermutung nahe, daS durch Fehlstellen in der Beschichtung Farbstoffe in das Papier 

15 eindringen. deren Ausbreitung durch die Beschichtung unterbunden wird. Aufgrund 
dieser Oberlegungen wurden die Versuche mit zweifach beschichtetem Papier wieder- 
holt, also mit Zigarettenpapier, das mit 1,4 g/m^ EC beladen war. Damit sank die 
Fleckenanfalligkeit nach der oben wiedergegebenen Berechnungsmethode auf 56 
Punkte, reduzierte sich also gegenuber der einfachen Beschichtung um eine Zehner- 

20 potenz. Dieses hervorragende Ergebnis bestatigte sich im Langzeitversuch. 

Besonders zu betonen ist, daU der beschriebene Erfolg erreicht wurde, obwohl die 
Porositat des Papiers, welche vor der Beschichtung 50 Coresta-Einheiten betragen 
hatte, nach der Beschichtung immer noch 20 Coresta-Einheiten betrug. Erste Ver- 
25 suche mit starker porosem Papier als Ausgangsmaterial bestatigen, daB auch bei einer 
Endporositat von 50 Coresta-Einheiten die erfindungsgemalie radikale Vemninderung 
der Fleckenanfalligkeit erzielt wird (eine Coresta-Einheit (CU) gibt an. wieviel cm^ Luft 
pro Minute durch eine Flache von 1 cm^ Papier unter einem Druck von 10 cm Wasser- 
saule flie&en). 
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PatentansprQche: 

Zigarette, deren Hulle eine Lage aus Papier mit wasserabstoBender Impragnie- 
rung umfaBt, dadurch gekennzeichnet, dali das Impragniemnittel ein Zellulose- 
derivat ist. 

Zigarette nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Hulle aus nur 
einer Lage Papier besteht. 

Zigarette nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB das Zellulose- 
derivat Ethylzellulose ist. 

Zigarette nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Zellulosederivat in einer Menge von mindestens 1 g/m^ aufgetragen ist. 

Zigarette nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Zellulosederivat in mehreren Schichten aufgetragen ist. 

Zigarette nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB das Zellulosederivat 
beidseits auf das Papier aufgetragen ist. 

Zigarette nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Zellulosederivat mtttels einer Beschichtungswaize in einem Tief- 
druckverfahren aufgetragen ist. 

Zigarette nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Luftdurchlassigkeit der Hulle wenigstens 20, vorzugsweise wenigstens 50 
Coresta-Einheiten betragt. 
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Zusammenfassung 



Zigarette. deren Hulle eine Lage aus Papier mit wasserabstoliencler Impragniemng 
umfaUt, wobei das Impragniermittel ein Zellulosederivat ist. 



